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I. Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 

1^1 the description: 

pages 1-24 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 



pages 
pages 
pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 



1-24 



_, filed with the letter of 25 November 2004 (25.1 1.2004) 



| J the drawings: 



, as originally filed 
, filed with the demand 



. , filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 
pages 



, as originally filed 

_ , filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ contained in the international application in written form 
I I filed together with the international application in computer readable form 

□ 

furnished subsequently to mis Authority in written form. 
I I furnished subsequently to this Authority in computer readable form 

I I The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

the description, pages 

| the claims, Nos. 



| the drawings, sheets/fig . 



5 I | This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ■ beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets whicli have been furnished to the receiving Office in response to an invitation wider Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

**Any replacement sheet containing sucli amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



6,9 



1-5,7,8,10-24 



6,9 



1-5,7,8,10-24 



1-24 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. Prior art 



This report makes reference to the following 
documents : 

Dl: EP-A-1 199 315 (ROHM & HAAS) 24 April 2002 
(2002-04-24) 

EP-A-1 199 316 (ROHM & HAAS) 24 April 2002 
(2002-04-24) 

US-A-5 087 676 (HEIDER LOTHAR ET AL) 11 
February 1992 (1992-02-11) . 



D2 



D3 : 



2 . Amendments 

Amendments - PCT Article 34(2) (b) 

The amendments made by the applicant to the set of 
claims meet the requirements of PCT Article 
34 (2) (b). . 



3. Novelty of claims 1-24 
3.1. Novelty over Dl 

The claimed subject matter according to independent 
claim 1 lacks novelty within the meaning of PCT 
Article 33(2). It is correct that, according to Dl, 
water-soluble and water- insoluble oxidation agents 
are used (Dl : [0011], [0012]). This case is not, 
however, excluded from amended claim 1 of the 
Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMKaJRY EXAMINATION REPORT 



IritefTiSSfltl application No. 
PCT/EP 03/08266 



present application. According to amended claim 1 of 
the present application, at least one oxidation 
agent selected from among perester, percarbonate or 
perketal has to be used. According to page 7 , lines 
6-9 of the present application, straight -chained 
alkyl groups with a chain length of C x to C 2 2 come 
under consideration as possible substituents for the 
peresters, percabonates and perketals. That means 
that the present application is by no means 
restricted to the use of an oil -soluble oxidation 
agent. The claimed additional treatment is nothing 
other than a further polymerization and can 
therefore also be carried out under the same 
conditions . 

Passages [0011] and [0012] of Dl are therefore 
prejudicial to the novelty of the subject matter of 
the amended claims 1-5, 7, 8 and 10-24. 



3.2. Novelty over D2 

The claimed subject matter according to independent 
claim 1 also lacks novelty over D2 within the 
meaning of PCT Article 33(2). 

D2 explicitly describes a method for reducing the 
residual monomer content (D2: [0001], [0002], 
[0014] , [0020] , claim 5) . It is correct that an 
additional aim is to achieve a low formaldehyde 
content. This, however, does not contradict the 
disclosure of the present application. The claimed 
additional treatment is nothing other than an 
additional polymerization and can therefore also be 
carried out under the same conditions, meaning that 
the same reaction conditions as those indicated for 
producing the emulsion polymer also apply. Passages 
[0001] , [0002] , [0008] , [0010] - [0012] and [0014] 
of D2 are therefore prejudicial to the novelty of 
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the subject matter of the amended claims 1-4, 7, 8 
and 10-24. 



3.3, Novelty over D3 

The claimed subject matter according to independent 
claim 1 also lacks novelty over D3 within the 
meaning of PCT Article 33(2) . 

D3 explicitly describes a method for reducing the 
residual monomer content (D3 : claim 8). According to 
the teaching of D3 , both water-soluble and oil- 
soluble oxidation agents can be used. The explicitly 
described benzoyl peroxide (D3 : column 2, lines 61- 
62) is an oil-soluble compound. Furthermore, the 
claims of the present application are by no means 
restricted to oil -soluble oxidation agents. 
The claimed additional treatment is nothing other 
than a further polymerization and can therefore also 
be carried out under the same conditions, meaning 
that the same reaction conditions as those indicated 
for producing the emulsion polymer also apply. D3 
expressly mentions that the additional treatment can 
be carried out at low temperatures (D3 : column 5, 
lines 14-30) . 

The .following passages of D3 are therefore 
prejudicial to the novelty of the subject matter of 
amended claims 1-4, 7, 8 and 11-24: column 2, line 
57 to column 3, line 15, and column 4, line 54 to 
column 5, lines 4-30. 



3.4. Claims 6 and 9 

The subject matter of amended claims 6 and 9 is 
therefore novel over the cited prior art, Dl, D2 and 
D3, within the meaning of PCT Article 33(2) . 
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4 . 



Inventive step 



4.1. Claims 1-5, 7, 8 and 10-24 

The inventive step of claims 1-5, 7, 8 and 10-24 
cannot be considered as long as the novelty of these 
claims has not been established. 

4.2. Claims 6 and 9 

The closest prior art is Dl . Dl describes additional 
treatment methods involving the addition of 
percarbonates or peresters as oxidation agents in 
order to reduce the residual monomer content. 
The problem to be solved is that of providing a 
further method for reducing the residual monomer 
content in aqueous polymer dispersions. 
The applicant solves the problem by adding perketals 
as an oxidation agents (amended claim 6) or by using 
a mixture of 2-hydroxy-2-sulf inate acetic acid 
disodium salt (50-6 0 percent by weight) , sodium 
sulfite (30-35 percent by weight), and 2-hydroxy-2- 
sulfonate acetic acid disodium salt (10-15 percent 
by weight) as a reducing agent. 

Neither Dl, which is* the closest prior art, nor a 
combination of Dl with D2 and/or D3 describes such 
solutions to the problem. Therefore, the subject 
matter of claims 6 and 9 appears to be inventive 
within the meaning of PCT Article 33(3) . 

4.3. Since the applicant did not, however, restrict 
himself to the subject matter of claims 6 and 9, 
inventive step could not be established for the 
entire set of claims. Consequently, the application 
in its entirety does not meet the requirements of 
PCT Article 33 (3) . 
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5, Industrial applicability 

The industrial applicability of the invention 
pursuant to PCT Article 33(4) is established in the 
field of the production of polymers free of residual 
monomers . 

6 . The application does not meet the requirements of 
PCT Article 33 (1) . 
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IV 
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Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erf indung 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkert und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unteriagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP 03/08266 

I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunalich 
eingeretcht und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 " 24 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 " 24 eingegangen am 26.1 1 .2004 mit Schreiben vom 25.1 1 .2004 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. ^ 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: K 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufunq einqereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). y y 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

D Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursDrunalich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
Deizufugen.) 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 6,9 

Nein: Anspruche 1-5,7,8,10-24 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprOche 6,9 

Nein: Anspruche 1-5,7,8,10-24 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-24 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beibtatt 
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Zu Punkt V.: 

Begrundete Stellungnahme im Slnne von Artikel 35(2) PCT und Regel 70.6 PCT Im 
Hinblick auf Neuheit, erf inderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit; 
Zitate und Erklarungen zur Stutzung dieser Stellungnahme. 

1. Stand der Technik 

In diesem Bericht werden die folgenden Dokumente zitiert: 

D1 : EP-A-1 1 99 31 5 (ROHM & HAAS) 24. April 2002 (2002-04-24) 

D2: EP-A-1 199 316 (ROHM & HAAS) 24. April 2002 (2002-04-24) 

D3: US-A-5 087 676 (HEIDER LOTHAR ET AL) 1 1 . Februar 1 992 (1 992-02-1 1 ) 

2. Anderungen 

Anderungen - Artikel 34(2)(b) PCT 

Die von der Anmelderin durchgefuhrten Anderungen im Anspruchssatz erfiillen 
die Erfordemisse des Artikels 34(2)(b) PCT. 

3. Neuheit der Anspriiche 1 -24 
3.1 . Neuheit gegenuber D1 

Der beanspruchte Gegenstand gemaB unabhangigem Anspruch 1 ist nicht neu im 
Sinne von Artikel 33(2) PCT. Es ist korrekt, daB gemaB D1 wasserlosliche und 
wasserunlosliche Oxidationsmittel verwendet werden (D1: [0011], [0012]). Dieser 
Fall wird jedoch in geandertem Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung nicht 
ausgeschlossen. GemaB geandertem Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung 
muB mindestens 1 Oxidationsmittel, ausgewahlt aus Perester, Percarbonat oder 
Perketal, eingesetzt werden. Laut Seite 7/Zeilen 6-9 der vorliegenden Anmeldung 
kommen geradkettige Alkylreste mit einer Kettenlange von C, bis C^ als mogliche 
Substituenten fur die Perester, Percarbonate und Perketale in Betracht. Das heiBt, 
die vorliegende Anmeldung ist keinesfalls nur auf den Einsatz eines olloslichen 
Oxidationsmittels beschrankt. Die beanspruchte Nachbehandlung ist nichts 
anderes als eine weitere Polymerisation und kann deshalb auch unter denselben 
Bedingungen durchgefuhrt werden. 

Die Passagen [001 1] und [0012] des Dokumentes D1 sind somit 
neuheitsschadlich fur den Gegenstand der geanderten Anspriiche 1-5 7 8 und 
10-24. 



3.2. Neuheit gegenuber D2 
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Der beanspruchte Gegenstand gemaB unabhangigem Anspruch 1 ist auch nicht 
neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT gegeniiber D2. 

D2 beschreibt ausdrucklich eine Methode zur Reduzierung des Restmonomeren- 
Gehalts (D2: [0001], [0002], [0014], [0020], Anspruch 5). Es ist korrekt, daB 
zusatzlich auch ein geringer Formaldehyd-Gehalt erreicht werden soil. Dies steht 
jedoch nicht im Widerspruch zur Offenbarung der vorliegenden Anmeldung. 
Die beanspruchte Nachbehandlung ist nichts anderes als eine weitere 
Polymerisation und kann deshalb auch unter denselben Bedingungen 
durchgefiihrt werden, das heiBt, daB auch dieselben Reaktionsbedingungen 
gelten, wie sie fur die Herstellung des Emulsionspolymerisates angegeben sind. 
Die Passagen [0001], [0002], [0008], [0010] - [0012] und [0014] des Dokumentes 
D2 sind somit neuheitsschadlich fur den Gegenstand der geanderten Anspriiche 
1-4, 7, 8 und 10-24. 

3.3. Neuheit gegeniiber D3 

Der beanspruchte Gegenstand gemaB unabhangigem Anspruch 1 ist auch nicht 
neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT gegeniiber D3. 

D3 beschreibt ausdrucklich eine Methode zur Reduzierung des Restmonomeren- 
Gehalts (D3: Anspruch 8). GemaB der Lehre des Dokumentes D3 konnen sowohl 
wasserldsliche als auch ollosliche Oxidationsmittel verwendet werden. Bei dem 
explizit beschriebenen Benzoylperoxid (D3: Sp 2/Z 61-62) handelt es sich urn eine 
ollosliche Verbindung. Daruber hinaus sind die Anspriiche der vorliegenden 
Anmeldung keineswegs nur auf ollosliche Oxidationsmittel beschrankt. 
Die beanspruchte Nachbehandlung ist nichts anderes als eine weitere 
Polymerisation und kann deshalb auch unter denselben Bedingungen 
durchgefiihrt werden, das heiBt, daB auch dieselben Reaktionsbedingungen 
gelten, wie sie fur die Herstellung des Emulsionspolymerisates angegeben sind. 
D3 erwahnt ausdrucklich, daB die Nachbehandlung bei niedrigen Temperaturen 
durchgefiihrt werden kann (D3: Sp 5/Z 14-30). 

Die Passagen Spalte 2/Zeile 57 - Sp 3/Z 15, Sp 4/Z 4-54 und Sp 5/Z 4-30 des 
Dokumentes D3 sind somit neuheitsschadlich fur den Gegenstand der geanderten 
Anspriiche 1-4, 7, 8 und 11-24. 

3.4. Anspriiche 6 und 9 

Der Gegenstand der geanderten Anspriiche 6 und 9 ist somit neu gegeniiber dem 
zitierten Stand der Technik D1 , D2 und D3 im Sinne des Artikels 33(2) PCT. 

4. Erfinderische Tatigkeit 
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4.1 . Anspruche 1-5, 7, 8 und 10-24 

Erfinderische Tatigkeit bei Anspruchen 1-5, 7, 8 und 10-24 kann nicht diskutiert 
werden, solange die Neuheit dieser Anspruche nicht hergestellt worden ist. 

4.2. Anspruche 6 und 9 

Der nachste Stand der Technik ist D1 . D1 beschreibt Nachbehandlungsverfahren 
mittels Zugabe von Percarbonaten oder Perestern als Oxidationsmittel zur 
Verringerung des Restmonomerengehaltes. 

Das zu losende Problem ist die Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur 
Absenkung des Restmonomerengehaltes in waBrigen Polymerdispersionen. 
Die Anmelderin lost das Problem durch Zugabe von Perketalen als 
Oxidationsmittel (geanderter Anspruch 6) oder durch Verwendung einer Mischung 
aus 2-Hydroxy-2-sulfinatoessigsauredinatriumsalz (50-60 Gew-%), Natriumsulfit 
(30-35 Gew-%) und 2-Hydroxy-2-sulfonatoessigsauredinatriumsalz (10-15 Gew- 
%) als Reduktionsmittel. 

Derartige Problemlosungen sind weder im nachsten Stand der Technik D1 noch in 
einer Kombination von D1 mit D2 und/oder D3 beschrieben. Deshalb ware der 
Gegenstand der Anspruche 6 und 9 erfinderisch im Sinne von Artikel 33(3) PCT. 

4.3. Da sich die Anmelderin jedoch nicht auf den Gegenstand der Anspruche 6 und 9 
eingeschrankt hat, konnte erfinderische Tatigkeit nicht fur den gesamten 
Anspruchssatz hergestellt werden. Folglich erfullt die Anmeldung in ihrer 
Gesamtheit nicht die Erfordemisse des Artikels 33(3) PCT. 

5. Gewerbliche Anwendbarkeit 

Die gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung gemaB Artikel 33(4) PCT ist auf 
dem Gebiet der Herstellung restmonomerenfreier Polymere gegeben. 

6. Die Anmeldung erfullt die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT nicht. 
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1 . Verfahren zur Verminderung der Restmonomerenmenge in wassrigen 
Polymerdispersionen durch chemische Nachbehandlung, dadurch 
gekennzeichnet, dass man die Nachbehandlung in der wassrigen 
Polymerdispersion unter Zugabe eines Redoxsystems bei Temperaturen im 
Bereich von 30 bis 100°C durchfOhrt, das aus Komponenten a), b) und 
gegebenenfalls c) besteht, wobei 

a) aus 0,005 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht alter zur 
Herstellung der Polymerdispersion verwendeten Monomeren, mindestens 
eines Oxidationsmittels auf Basis eines organischen Peroxides aus der 
Klass'e der 

a1 ) Perester mit der allgemeinen chemischen Formel 



15 



R 1 -CO-0-0-R 2 , 



(1a) 



20 



in der R 1 und R 2 unabhangig voneinander gegebenenfalls substituiertes Alkyl, 
Aryl, Cycloalkyl, Aralkyl, R 3 CO Oder R 3 OCO bedeuten, worin R 3 
gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Aralkyl oder Aryl bedeuten und/oder 
a2) Percarbonate m'rt der allgemeinen chemischen Formel 



R 4 -0-CO-0-0-R 5 , 



(1b) 
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in der R 4 und R 5 unabhangig voneinander gegebenenfalls substituiertes Alkyl, 
Aryl, Cycloalkyl, Aralkyl, R 6 CO oder R 6 OCO bedeuten, worin R 6 
gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Aralkyl oder Aryl bedeuten, wobei die 
Reste R 4 , R 5 , R 6 wiederum selbst Percarbonate enthalten konnen, und/oder 
a3) Perketale mit der allgemeinen chemischen Formel 
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R 7 -O-O-CR 9 R 10 -OO-R 8 , (1c) 



in der R 9 und R 10 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Alkyl und R 7 und 
R 8 unabhangig voneinander gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Aryl, 
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Cycloalkyl, Aralkyl. R 11 CO, R 11 OCO bedeuten, worin R 11 gegebenenfalls 

substituiertes Alkyl, Aralkyl oder Aryl bedeuten, besteht 

sowie 

b) aus 0,005 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht aller zur 
Herstellung der Polymerdispersion verwendeten Monomeren, mindestens 
eines Reduktionsmittels aus der Gruppe der Sulfinsauren oder deren Salzen 
mit der Struktur 

MO-SO-CR 12 R 13 R 14 (2) 



worin M Wasserstoff, NH 4 , ein einwertiges Metallion oder ein Aquivalent eines 
zweiwertigen Metallions der Gruppen la, II a, II b, IV a oder VIII b des 
Periodensystems ist, 

mit R 12 = OH, NR 15 R 16 mit R 15 und R 16 unabhangig voneinander Wasserstoff 
15 oder Ci-Ce-Alkyl, 

mit R 13 = Wasserstoff, Alkyl-. Alkenyl-. Cycloalkyl- oder Arylgruppe, wobei 
diese Gruppen 1,2 oder 3 Substituenten aufweisen kSnnen, die unabhangig 
voneinander ausgewahlt sind unter Ci-C e -Alkyl. OH, O-C^Ce-Alkyl, Halogen 
und CF 3 , 

mit R 14 = COOM, S0 3 M, COR 15 , CONR 15 R 16 . COOR 15 , wobei M, R 15 und R 16 
die oben angegebenen Bedeutungen besitzen oder, wenn R 13 fOr Aryl steht, 
dieses gegebenenfalls wie oben angegeben substituiert sein kann, R 14 auch 
for H steht, und den Salzen davon, und 

c) gegebenenfalls aus katalytischen Mengen eines mehrwertigen Metallions, 
25 das in mehreren Wertigkeitsstufen auftreten kann. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet, dass das Redoxsystem 
zusatzlich zu Komponenten a) und b) noch katalytische Mengen eines 
mehrwertigen Metallions enthalt, das in mehreren Wertigkeitsstufen auftreten 

30 kann. 

3. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass als Oxidationsmittel 
Perester eingesetzt werden. 




4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Perester t- 
Butylperbenzoat, t-Butylperoxy-3.5,5-trimethylhexanoat und/oder t-Butylperoxy-2- 
ethylhexanoat, besonders bevorzugt t-Butylperbenzoat, eingesetzt werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Oxidationsmittel 
Percarbonate eingesetzt werden, insbesondere 1-(2-Ethylhexanoylperoxy)-1,3- 
dimethylbutylperoxypivalat, Di(2-ethylhexyl)peroxy-dicarbonat, 2,5-Dimethyl-2,5- 
di(2-ethylhexanoylperoxy)hexan, t-Amylperoxy 2-Ethylhexylcarbonat, t- 
Butylperoxy-isopropyl-carbonat und/oder t-Butylperoxy 2-ethylhexylcarbonat. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Oxidationsmittel 
Perketale eingesetzt werden, insbesondere 1 .l-DKtert-butylperoxyJ-S.S.S- 
trimethylcyclohexan, 2,2-Di(4,4-di(tert-butylperoxy)cyclohexyl)-propan, 1 ,1- 
Di(tert-butylperoxy)cyclohexan, 2,2-Di(tert-butylperoxy)butan und/oder 3,6,9- 
Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. dass als Reduktionsmittel 
2-Hydroxyphenyl-hydroxymethyl-sulfinsaure oder deren Natriumsalz, 4- 
Methoxyphenyl-hydroxymethylsuffinsaure oder deren Natriumsalz, 2-Hydroxy-2- 
sulfinatoessigsaure oder deren Dinatrium- oder Zinksalz oder 2-Hydroxy-2- 
Sulfinatopropionsaure oder deren Dinatriumsalz eingesetzt werden, 
vorzugsweise das Dinatriumsalz der 2-Hydroxy-2-sulfinatoessigsaure. 

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Menge an 
zugesetztem Oxidationsmittel im Bereich von 0,02 bis 3 Gew.-% liegt. bevorzugt 
von 0,02 bis 2 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,05 bis 1 Gew.-%, 
insbesondere von 0,05 bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht aller 
Monomeren, und dass die Menge an zugesetztem Reduktionsmittel im Bereich 
von 0.02 bis 3 Gew.-% liegt. bevorzugt von 0,02 bis 2 Gew.-%, besonders 
bevorzugt von 0.05 bis 1 Gew.-%, insbesondere von 0,05 bis 0,5 Gew.-%. 
ebenfalls bezogen auf das Gesamtgewicht aller Monomeren. 



9. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Reduktionsmittel 
aus einer Mischung aus 2-Hydroxy-2-sulfinatoessig-sauredinatriumsalz in einer 



Menge im Bereich von 50 bis 60 Gew.-%. Natriumsulfit in einer Menge im 
Bereich von 30 bis 35 Gew.-% und 2-Hydroxy-2- 

sulfonatoessigsauredinatriumsalz in einer Menge im Bereich von 10 bis 15 Gew.- 
% besteht, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung. 

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man das 
Oxidationsmittel und das Reduktionsmittel als Komponenten zur 
Nachbehandlung der Polymerdispersion nacheinander in separaten Zulaufen 
zufuhrt. 

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine 
Komponente dosiert zugefQhrt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das mindestens eine der 
Komponenten portionsweise zugefQhrt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass zuerst das 
Oxidationsmittel und danach das Reduktionsmittel zugefQhrt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Reduktionsmittel 
dosiert zugefQhrt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man die Metallionen 
zur Nachbehandlung der Polymerdispersion nach dem Oxidations- und dem 
Reduktionsmittel zusetzt. 

16. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man die Metallionen 
zur Nachbehandlung nach dem Oxidationsmittel und zusammen mit dem 
Reduktionsmittel zusetzt. 



17. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man als mehrwertige 
Metallionen Eisenionen einsetzt. 
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18.Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur 
wahrend der Nachbehandlung im Bereich von 30 bis 90°C, besonders bevorzugt 
von 30 bis 85°C. 

5 1 9. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass man die 

Nachbehandlung unter einem Druck im Bereich von <, 1 MPa durchfOhrt. 

20. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass man die 
Nachbehandlung bei einem pH-Wert im Bereich von 2 bis 9 durchfOhrt. 



21. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es an einer 
Polymerdispersion mit einer Viskositat im Bereich von grSlier/gleich 100 mPa-s 
durchgefOhrt wird, bevorzugt von grdlier/gleich 1000 mPa s, besonders 
bevorzugt von gro&er/gleich 2000 mPa-s, insbesondere von grSfter/gleich 5000 

15 mPa-s. 

22. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass es an einer 
Polymerdispersion durchgefOhrt wird, die als polymerisierbare Monomere Ester 
aus Vinylalkohol und 1 bis 18 C-Atome' aufweisenden Monocarbonsauren, 

20 insbesondere Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinyl-n-butyrat, Vmyllaurat, Vinylstearat 
und/oder Versaticsaurevinylester enthalt, vorzugsweise Vinylacetat 

23. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es an einer 
Polymerdispersion durchgefOhrt wird, die als polymerisierbare Monomere Ester 

25 aus vorzugsweise 3 bis 6 C-Atome aufweisenden a,ft-monoethylenisch 
ungesattigten Mono- und Dicarbonsauren, insbesondere Acrylsaure, 
Methacrylsaure, Maleinsaure, Fumarsaure und Itaconsaure, mit 1 bis 12, 
vorzugsweise 1 bis 8 und insbesondere 1 bis 4 C-Atome aufweisenden 
Alkanolen, besonders Acrylsaure- und Methacrylsauremethyl-. -ethyl-, -n-butyl-, - 

30 isobutyl und -2-ethylhexylester, Maleinsauredimethylester oder Maleinsaure-di-n- 
butylester oder Nitrite a,fc-monoethylenisch ungesSttigter Carbonsauren, 
insbesondere Acrylnitril enthalt. 
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. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass es an einer 
Polyrherdispersion durchgefOhrt wird< die als polymerisierbare Monomere 
aromatische oder aliphatische a-p-ungesattigte, gegebenenfalls halogen- 
substituierte Kohlenwasserstoffe, insbesondere Ethen, Propen, 1-Buteh, 2-Buten, 
Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, Styrol, a-Methylstyro! und/oder o-Chlorstyrol 
enthalt, wobei Ethen und Styrol bevorzugt sind. 



